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La presente invention concerne un procede permettant 1' impres- 
sion de substrats divers, notamment de matieres textiles, par forma- 
tion d'une image photographique lors d'un transfert thermique d'une 
image latente creee sur un support auxiliaire par contact ou projec- 
5 tion d'un original transparent monochrome ou polychrome sur ce sup- 
port ; elle se rapporte egalement aux articles imprimes de la sorte. 

Bien que 1' invention soit particulierement decrite dans son 
application aux articles textiles, c'est-a-dire par exemple aux etof- 
fes ou aux vetements, elle peut trouver d'autres applications, par 
lO exemple dans 1' impression de matiere plastique ou du papier. 

Depuis longtemps, il est. connu d' imprimer les etoffes par les 
methodes classiques dites "au cadre" rotatif ou non ou au "pochoir" . 
Ces' techniques quoique tres largement repandues manquent de. souplesse 
et necessitent des equipements volumineux et couteux. 
15 On connait deja un procede d'impression par transfert thermique, 

bien connu sous la marque "Sublistatic" et qui est decrit dans les 
brevets francais 1 223 330 et 1 585 519, qui consiste a deposer sur 
un substrat de transfert une ou plusieurs encres- sublimables par une 
methode d'impriraerie classique (cylindres graves, offset, serigra- 
20 phie, etc.) et de placer la partie imprimee du substrat en contact 
avec la surface textile a impressionner en chauffant a une tempera- 
ture correspondant a celle de la sublimation des encres et en exer- 
cant une certaine pression sur le substrat de transfert. Au cours 
de cette operation, les encres imprimees sur le papier se subliment 
25 et viennent alors se condenser sur la surface a impressionner qui 
est generalement une matiere textile. 

Ainsi, ce sont les encres elles-memes qui quittent le substrat 
de transfert pour se condenser sur la surface a imprimer. 

Ce procede, qui est tres repandu, presente nganmoins un certain 
30 nombre d • inconvenients . Tout d'abord, il est necessaire d'utiliser 
une methode d'imprimerie pour creer le motif a reproduire sur le 
support de transfert. Le procede ne s' applique done pas a de petites 
series, en particiilier a une impression personnalisee, car la prepa 
ration de cliches offset, de rouleaux graves ou de cadres de serigra 
35 phie, ne peut s'amortir que sur une grande quantite d'impression. 

D« autre part, 1' impression de quantites importantes de supports trans 
fert, comme e'est le cas A l'heure actuelle, entralne necessairement 
des problemes de stockage de supports avec les memes motifs, lesquels 
sont susceptibles de changer" avec les caprices de la mode provoquant 
40 ainsi la perte d'une partie des stocks. 
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L' utilisation de cette methode pour de petites series peut se 
faire a 1 'aide d'une machine de photocopie electrostatique en rempla- 
?ant le "toner" par des encres sublimables. Ce type d' operation n'est 
pas tres repandu en raison du cout eleve de 1 1 impression et de la 
5 complexity des machines entrainant un entretien permanent. 

II existe egalement d'autres procedes utilisant des colorants 
ordinaires non sublimables, mais deposes sur une couche intermedial-' 
re recouvrant le substrat de transfert, ladite couche pouvant se 
ramollir sous 1' influence de la temperature et etre transferee par 
10 adhesion sur la surface a impressionner entrainant avec elle les 
motifs de colorants deposes sur sa surface. Ce procede, proche de 
la decalcomanie, presente tous les inconvenients du precedent/ avec, 
en plus, celui d f apporter une certaine rigidite aux endroits impres- 
sionnes, due a la presence de la couche intermediate transferee avec 
15 les colorants. 

On peut egalement deposer l'encre sur le substrat de transfert 
a 1 1 aide d'une imprimante d 1 ordinateur . Cela s ' applique dans les 
deux cas precedents et correspond a certaines exploitations dans 
les lieux publics ou I'on prend l'image d'une personne a l f aide d'une 
20 camera de television et cette image est reproduite sur le substrat 

de transfert apres traitement du signal transmis par la camera. Cette 
methode donne generalement des impressions de mauvaise qualite a tres 
faible resolution faites de points ou de caracteres juxtaposes. Elle 
entraine aussi 1 'utilisation d'un equipement couteux et d f entretien 
25 delicat. 

L f invention pallie ces inconvenients. Elle vise un procede pho- 
tochimique d 1 impression , facile S mettre en oeuvre, applicable a la 
plupart des supports, textiles notarnment et qui puisse conduire aussi 
bien a des impressions monochromes que polychromes, trichromes notam- 
30 ment. 

Le procede selon 1' invention consiste : 

- S exposer une feuille substrat recouverte d'une couche photo- 
sensible contenant un sel de diazonium, un agent coupleur et un cata- 
lyseur de couplage, S 1 1 image du motif a impressionner, 

35 * --3 appliquer la partie exposee du substrat en contact avec le 
support a impressionner, 

- et I porter 1' ensemble S une temperature de 1 ' ordre de 170°C 
pendant une duree relativement courte en exergant une certaine pres- 
sion sur le substrat. On obtient ainsi une reproduction fidele de 

40 1' original projete sur le papier. 
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La presente invention a ete concue afin de simplifier conside- 
rablement 1' impression par transfert, d'en diminuer le cout et de 
1' adapter a une operation par petite serie, voire meme personnalxsee . 
Elle permet en outre d'eliminer la plupart des inconvenients signalSs 
5 pour les autres precedes de transfert. Elle s'adapte par ailleurs 
a 1 'utilisation de moyens photographiques classiques a la portee de 
tout le monde. 

Le procide est base, en partie, sur la decouverte qu'a faite 
la Demanderesse, de 1' action catalytique de certains composes comme 
10 la saccharine, de certains oxydes metalliques semi-conducteurs , sur 
le couplage de sels de diazonium avec des phenols ou des amines pour 

former des colorants azoiques et de la possibilite d'associer cette 

action au transfert d'une image latente de sels de diazonium en de- 
veloppant celles-ci au cours du transfert. 
15 L ' invention concerne plus particulierement un precede d' impres- 

sion par transfert thermique du type dans lequel on applique sur une 
feuille substrat provisoire une couche d'une composition de colorants, 
puis on met en contact cette couche contre la surface a impres- 
sionner et on soumet 1' ensemble a 1 ! action combinee de la chaleur 
20 et de la pression et se caracterise en ce que : 

- on applique sur ladite feuille substrat provisoire une couche 
d'une composition contenant au moins un sel de diazonium, un agent 
coupleur et un catalyseur de couplage, 

- on expose selon une image appropriee, cette couche a la lunuere 
25 de maniere a detruire le sel de diazonium dans les couches irradiees, 

- puis on met en contact la couche irradiee supportee par la 
feuille substrat contre la surface a impressi.onner , 

- ensuite, en soumet 1» ensemble a 1 1 action combinee de la cha 
leur et de la pression de maniere a catalyser le couplage du sel de 

30 diazonium avec 1 ' agent coupleur et a transferer 1 « image ainsi revelee 
sur la surface a impress ionner, 

- et enfin, on separe ladite feuille substrat de la surface 

impressionnee. . 
Comme on le sait, les sels de diazonium sont des composes chx- 

35 miques de formule genSrale : 

R - N = N X~ 2 - - 

dans laquelle le radical x'designe generalement ZnCl 4 ou BF 4 - Les 
proprietes de ces sels sont d'une part de pouvoir etre detruits 
photochimiquement pour donner un produit incolore et d' autre part, 
40 de pouvoir reagir en milieu basique avec 1' agent coupleur pour 

.../ 
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donner un colorant azoique. Ces sels sont bien connus des chimistes 
et des coloristes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les decrire 
ici en detail, d'autant qu'ils sont repertories dans l'ouvrage 
intitule "Color Index". A titre d'exemples, on peut citer : 
diazo-1 dimethylaniline chlorozincate 

diazo-1 diethoxy-2,5 methoxy-4 benzylaniline chlorozincate 
dibutoxy-2,5 morpholino-4 benzene diazonium chlorozincate 
diazo-1 diethylaniline chlorozincate 
diazo-1 ethylhydroxyl ethyl aniline chlorozincate 
diethoxy-2,5 morpholino-4 benzene diazonium fluoborate 
diazo-4 diethylaniline chlorozincate 
diazo-4 ethylhydroxy ethyl aniline chlorozincate 

Comme feuille substrat provisoire de transfert, on peut utili- 
ser tout moyen connu comme tel, par exemple des papiers ou autres 
5 produits equivalents tels que des films de polyester. 

Ces substrats sont enduits d'une couche d'une composition 
photosensible a base de sel de diazonium par toute technique appro- 
priee, par exemple par pulverisation soit au pistolet, soit S 1' ai- 
de d'un atomiseur ("spray"), a la regie de Meyer, a la racle, etc.. 
A titre indicatif , on applique generalement des compositions a rai- 
son de 0,03 a <30g/m2 de surface de substrat provisoire, ces quanti- 
tes ne devant pas etre considerees comme critiques. 

Par "agent coupleur" ou "coupleur " , designe aussi parfois 
"copulant" , on designe toute composition chimique capable de con- 
duire a un colorant azoique par une reaction de substitution aromati- 
que electrophile avec le sel de diazonium. Ce coupleur doit done, 
de preference, posseder des substituants d'une part activant cette 1 
reaction de substitution electrophile aromatique et d f autre part, 
permettant une bonne solubilisation dans le milieu utilise pour 
conduire la reaction. Ces composes sont egalement bien connus des 
coloristes et des chimistes et se trouvent repertories dans "Color 
Index". A titre d' exemple, on -peut citer : 
tetrahydroxy-2,4,2 1 ,4 f diphenylsulf ure 

morpholino propylamide de I'acide hydroxynaphtalene-3 carboxy- 
lique-2 

ethanolamide de I'acide resorcylique-3 ,5 

morpholino-3 propylamide de. I'acide hydroxy-2 naphtolque 
dihydroxy-2,3 naphtalene 

N-hydroxy-2 1 §thyl amide de I'acide hydroxy-2 naphtoIque-3 
diethanolamide de I'acide hydroxy-2 naphtoIque-3 
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monoethanolamide de I'ac ide P resorcylique 
monoethanolamide de 1 1 acide P> oxynaphfcolgue 
hydroxy-1 naphtalene sulfonate-4 de sodium • 

Par "catalyseur de couplage" , on designe des produits eventuel- 
lement acides susceptibles de se decomposer lors d'une elevation de 
temperature en differents fragments plus basiques et provoquant par 
la meme une elevation de pH, ou bien, ce qui est le cas des oxydes 
semi-conducteurs f des produits capables de generer par irradiation 
dans leur longueur d'onde d* absorption des ions OH a leur surface ,0s qui pro- 
voque lors de la diffusion de ces ions 0H~ par chauffage une elevation de ptt. 
A titre d'exemples, on peut citer : 

- la saccharine , . 

- la dicyahdiamide 

- 1" acetone semicarbazone 

- la succinhydrazide 

- le guanidino— 2 benzothiazole 

- l'hydrochlorure de semicarbazide 

- la carbohydrazide 

- la thiosemicarbazide 

- ou certains oxydes metalliques semi-cbnducteurs tels que 
ceux de titane, de zinc, d'etain, d'aluminium, de zirconium ou des 
oxydes de terres rares ayant chacun adsorbe un coupleur different 
correspondant a l<a formation d'une des complementaires des trois 
couleurs fondamentales : jaune, magenta et cyan. 

La composition d'enduction contient avantageusement en outre 
un "agent de transfert" , c f est-a-dire un compose destine a facili- 
ter le passage de l f image depuis le substrat provisoire sur la sur- 
face a impressionner lors de 1 1 action combinee de la chaleur et 
de la pression. On peut citer : 

- les resines a base de silicone en dispersion dans l'eau ou 
en solution dans un solvant approprie, 

- le stearochlorure de chrome en solution a 30% dans tin me- 
lange eau-alcool, commercialise par QUILON sous la marque QUILON. 

Outre le sel de diazonium, le coupleur et le catalyseur de 
couplage, les compositions de revetement employees dans 1' inven- 
tion peuvent contenir differents autres ingredients comme : 

- des solvants, par exemple : eau f alcool, acetone, acetate 
d' ethyle • . . . , seul ou en melange. 

- des adjuvants de conservation, 

- des agents modif icateurs de viscosite tels que des derives 
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de l'amidon ou de la cellulose, 

- des agents complexant le colorant forme afin d'en ameliorer 
les proprietes, de stabiliser le colorant forme et d'augmenter 

la densite d 1 impression, 
5 - des agents destines S ajuster le pH de la composition, 

- des agents pour ajuster I'equilibre red-ox du melange (par 
exemple du bichromate de sodium) , 

- des agents susceptibles de produire lors du transfert une 
variation de pH et aidant ainsi au couplage du sel de diazonium, 

10 par exemple les catalyseurs de couplage definis precedemment , 

- des* agents mouillants pour faciliter l f adherence de la cou- 
che , etc . . 

Comme exemple d' agent complexant, on peut citer : 

- -la thiouree 

15 - le chlorure de zinc 

- le chlorure stanneux 

- le thiosulfate d 1 ammonium 

- 1 ' hexamethylenetetr amine 

- le bisphenol A 

20 - la N-hydroxyethyl-N-allyl thiouree 

- l'ethyluree. 

Comme stabilisateur , on peut citer : 

- l'acide citrique 

- l'acide ascorbigue 
25 - l'acide oxalique 

r l f acide borique 

- l'acide acetique 

- l f acide phosphorique 

- l'acide tartrique, 

30 - l f acide p -toluene sulfonique. 

Comme agent mouillant, on peut citer : 

- la saponine 

- le Tergitol NPX de UNION CARBIDE 

- I'Igepal'CA 630 de AMERICAN CYAN AMID 
35 - le Lissapol N de I.C.I. 

- l'Armac 18 D de INDUSTRIE BIOLOGIQUE FRANCAISE , 

- le GALORYL MT 41 de la Compagnie Francaise des Produits In- 
dustriels. 

Tous ces ingredients peuvent etre appliques en une ou plusieurs 
40 couches. 

.../ 
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Dans une forme de realisation avantageuse, la composition 
d'enduction contient un agent degageant une base sous I'effet de ( 
la temperature. Ainsi, la chaleur degagee lors du transfert ther- 
mique provoque une variation de pH basique, ce qui favorise le 
5 couplage du sel de diazonium non decompose par l f exposition a la 
lumiere avec 1' agent couplant, 

L 1 exposition selon une image peut se faire en utilisant comme 
source de lumiere, selon le cas, soit une source de lumiere visi- 
ble, soit une source de lumiere actinique, ou toute autre source 
lO dont une partie au moins du spectre d' emission est dans le proche 
ultra-violet ou le proche-visible (300 a 450 nm). A titre d'exem- 
ples particuliers, on peut citer un appareil de reproduction diazo 
classique type OCE 106 ou la lampe PHILIPS HP 12 5. La duree d f ex- 
position variera en fonction de la nature du sel de diazonium par- 
15 ticulier utilise, de la puissance de la source de lumiere utilisee, 
de la distance entre la source et 1' article, etc.. Dans chaque 
cas, une experimentation simple permettra au technicien de determi- 
ner les conditions operatoires convenables. 

De maniere connue, 1' exposition s'effectue a partir d*un f ilm positif 
20 noir et blanc ou d'un negatif couleur dans le cas d'une reproduction trichrone 
en une seule exposition au contact de la oouche ou projetee sur oelle-ci par 
transmission ou reflexion sur elle. Ce film, selon le cas, est un film 
noir ou blanc ou en couleur, prepare par des techniques classiques 
en fonction de 1' image I reproduire. 

Les substrats de transfert enduits sont exposes a une source 
ultraviolette par contact avec un film positif transparent en ce 
qui concerne les transferts monochromes et avec un negatif couleur 
par une source visible pour les transferts polychromes . 

Comme deja dit, comme source utilisable dans le premier cas, 
on peut mentionner la lampe PHILIPS HP 125 ou un appareil de repro- 
duction diazo classique du type OCE 106 et, dans le deuxieme cas, 
un agrandisseur photographique ou un projecteur de diapositives . 

Comme exemple de temps d f exposition, on peut prevoir 20 secon- 
des sur la machine diazo OCE 106 dans le cas d'un monochrome et 
35 1 minute d f exposition avec un agrandisseur equipe d'une lampe de 
60 watts avec un agrandissement lineaire de l'ordre de 8 pour un 
cliche polychrome. 

On peut egalement envisager un transfert trichrome a partir 
de trois transferts monochromes aux trois complementaires des 
couleur s fondamentales : jaune, magenta et cyan, avec exposition 
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des substxats de transfert enduits a l'aide de positifs de separa- 
tion. 

L' operation de transfert thermique s'effectue de maniere con- 
nue par action combinee de la chaleur et de la pression . On utilise 
a cet effet des presses classiques de ce type d • impression. 

La maniere dont 1* invention peut etre realisee et. les avantages 
qui en decoulent ressortiront mieux des exemples de realisation 
qui suivent donnes a titre indicatif et non limitatif . 
EXEMPLE 1 : 

Sur un papier baryte (substrat provisoire) de I50g/m2> on cou- 
che a la regie de Meyer une couche de r§sine de silicone vendue dans 
le commerce par RHONE POULENC sous la marque RHODORSIL 46 73 eh 
solution a 40% dans le butanol. La pouche deposie est d' environ 
31 g/m2 en produits sees. 

Apres sechage en atmosphere ambiante ventilee, on depose de 
la meme maniere environ 1,1 g/m2 d'une composition formee de : 

EtOH (solvant) • 123 g 

Acide p-toluene sulfonique ( stabilisateur) 4 g 

Saccharine (catalyseur de couplage) 7,5 g 

Thiour§e (agent complexant) % 2/5 g 

ZnCl 2 (agent complexant) 0,8 g 

Acetone (solvant) 62 g 

Ethyl cellulose N.lOO (10% EtOH-Acetone) (liant) . . 50 g •■ 

dihydroxy-2,3 naphtalene (agent coupleur) 3 / 3 9 

p-diazodiethylaniline BF 4 (sel de diazonium) 2,5 g 

On seche a nouveau dans les mimes conditions. 

Sur la face enduite de cette feuille de papier formant substrat 
provisoire, on place un film positif transparent du motif a reali- 
ses On- expose alors 1' ensemble pendant 1 minute a la lumiere acti- 
nique d'une lampe HP 125 de PHILIPS. 

! On place ensuite la face irradiee de cette feuille revetue 
au contact avec un tissu de polyester-coton dans une presse a trans- 
fert du type ELNA press 622 chauffee a 170°C pendant quarante secon- 
des. Pendant ce traitement, l'ensemble est ainsi soumis a l'action 
combinge de la chaleur et de la pression. Enfin, on ouvre la presse, 
on separe le papier du tissu et" on obtient ainsi un motif monochro- 
me de couleur bleue. 

Lors du traitement thermique de transfert, le sel de diazonium 
qui n'avait pas ete decompose lors de 1' exposition a la lumiere 
) reagit avec 1* agent de couplage sous 1' effet du catalyseur de coupla- 
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ge et provoque l f apparition du dessin desirS. 
EXEMPLE '2 : 

Sur un papier couche au Kaolin de 100 g/m2, on enduit a la 
regie de Meyer une composition de silicone (Silcolease 425 de ICI) , 
5 en solution a 30% dans le toluene S laquelle on a ajoute 4% de 

catalyseur 59 A de ICI. Apres couchage, on introduit le papier dans 
une etuve a 90 °C pendant une minute ou on fait passer le papier 
dans un tunnel de sechage & 90°C. 

La quantite dSposee est d f environ 68,5 g/m2 . 
0 On depose ensuite sur la couche precedente a raison de l,2g/m2 

une nouvelle couche ayant la composition suivante : 



Alcool Ethylique (solvant) 123 g 

Acide p-toluene sulfonique (stabilisateur) . . . . . 4 g 

Saccharine (catalyseur) 7/5g 

15 Thiouree (agent complexant) 2,5g 

ZnCl 2 (agent complexant) 0,8g 

Acetone (solvant) # 62 g 

Phenyl-1 methyl-3 pyrazolone-5 (coupleur) 3,3g 

Diethoxy-2, 5 morpholino-4 benzene BF^ (sel de 

20 diazonium) 2,5g 

Ethyl cellulose N-lOO (10% EtOH, Acetone) 50 g 



En operant comme a l'exemple 1, on obtient un motif monochrome 
de couleur magenta. 
EXEMPLE 3 : 

Sur un papier baryte de 100 g/m2, on depose a * la regie de Meyer 
S raison de 32 g/m2 une dispersion a 20% de silicone (Silastic S- 
2288 de DOW CORNING) dans le Xylene. 

Apres sechage de la couche precedente, on depose de la meme ma- 
niere une nouvelle couche ayant la conposition suivante a raison de l,3g/m2 : 



30 Alcool ethylique 123 g 

Acide p-toluene sulfonique 4 g 

Saccharine \ , . 7 r 5 g 

Thiouree 2,5 g 

Zn Cl 2 0,8 g 

35 Acetone 62 g 

Coupleur K 5 20 (Rohner) ; 3,3 g 

Diazo-l-ethyl hydroxyl ethyl aniline-ZnCl 2 2,5 g 

Ethyl cellulose N-100 (10% EtOH, Acetone)..... 50 g 



En operant comme a l'exemple 1, on obtient une impression 
40 motif monochrome de couleur jaune. 
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EXEMPLET 4 • 

A la regie de Meyer, on depose sur un papier baryte" de 150g/m2, 
& raison de 30,5 g/m2 une couche d'une solution a 40% de. silicone 
(Rhodorsil de RHONE POULENC) dans le Xylene. 
5 Apres sechage de la premiere couche, on depose de la meme 



maniere une nouvelle couche de composition suivante : 

Grains sensibilises dans le rouge.,.. 50 g 

Grains sensibilises dans le vert 50 g 

Grains sensibilises dans le bleu........ 50 g 

lO H 2 0 lOO cm3 

Chlorozincate de diethylamino-4-benzene-diazonium. . . I,l6g 

Alcool pdlyvinylique 30 g 

Glycerol • * 12 9 

Thiouree. 37,5 g 

15 Chlorure de zinc . •••• •••• 15 9 

Acide citrique 20 g 

Les grains promoteurs de colorant sont prepares de la maniere 
suivante : 

a) Preparation de grains sensibilises dans le rouge 



20 lOO g de ZnO dope au La/Ni et finement divise ,sont agit£s 

dans une solution contenant 25 mg de chlorure d 1 (ethyl-3-nitro-6- 
benzothiazole) - (ethyl-1 1 -quinoleine) dicarbo-cyanine-2, 4 ' dans 
500 cm3 de methanol. Au bout d'une heure, le pigment est filtre, 
lave et sech§ sous vide. II est ensuite agite de nouveau dans une 

25 solution a 0, 2% dans de l'alcool, de dimethylaminopropylamide de 
1' acide di-hydroxy-2 , 3-naphtoique , puis filtre, lave" et seche. 

b) Preparation de grains sensibilises dans le vert , 

lOOg de ZnO dope au La/Ni et finement divise , sont agites 
dans une solution contenant 25 mg de safranine dans 500 cm3 de 
30 methanol. Au bout d'une heure, le pigment est filtre, lave et sech§ 
sous vide ; il est ensuite agite de nouveau dans une solution a 
0,2% dans de l'alcool, de phenyl-l-methyl-3-pyrazolone-5 , puis 
filtri, lave et seche. 

c) Preparation de grains sensibilises dans le bleu 

3 5 - lOO g de ZnO dope au La/Ni et finement divise , sont agit§s 
dans une solution contenant 25 mg de phosphine 3R dans 500 cm3 de 
methanol. Au bout d'une heure, le pigment est filtre, lave et seche" 
sous vide. II est ensuite agite de nouveau dans une solution a 0,2% 
dans de l'alcool, d ' acetoacetanilide , puis filtre, lave et s§ch€. 

40 Sur la face enduite de ce papier, on projette un negatif 

.../ 
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couleur au moyen d 1 un agrandisseur photographique ayaht un gros- 
sissement de l'ordre de 8 eclaire par une lampe en lumiere blanche 
de 60 watts. 

Puis, on effectue le transfert thermique dans les memes con- 
5 ditions qu ! a I 1 exemple 1. 

On expose ensuite uniformement aux ultraviolets de maniere 
a detruire le dia20 n'ayant pas couple. 

On obtient un motif trichrome n'ayant aucune rigidite particu- 
liere aux endroits impressionnes . 
10 EXEMPLE 5 : 

II est egalement possible d'obtenir un motif trichrome 3 partir 
de trois transferts monochromes aux trois couleurs complementaires 
avec exposition en lumiere actinique a 1/ aide de positifs de selec- 
tion pour chacune de ces trois couleurs. 
15 La realisation d'un tel motif trichrome est donnee a titre indi- 

catif et non limitatif ci-apres . 
ler transfert : 

On applique sur une feuille substrat provisoire siliconee pre- 
paree (comme dans 1 1 exemple 1) une couche d'une composition formee 



20 de : 

EtOH 123 9 

Acide p-toluene sulfonique 4 9 

Saccharine ^'^ 9 

Thiouree • 2 ' 5 9 

25 ZnCl 2 °' 8 9 

Acetone ' 62 9 

Ethylcellulose N = 100 (10% EtOH -Acetone) SO g 

dihydroxy-1 , 5 naphtalene • . * 3 / 3 9 

p-diazo diethylaniline BF^ 2 / 5 9 



30 on seche cette couche, puis on place sur la face enduite de 

cette feuille un positif de selection pour la magenta. On irradie 
pendant 25 secondes environ sous ultraviolet avec une machine diazo 
type OCE 106. 

On met ensuite la face irradiee de cette feuille en contact 
35 avec un tissu de polyester par exemple et on place 1 1 ensemble dans 
une presse transfert du type ELNA PRESS 622 chauffee a 170°C pendant 
quarante secondes. Par 1" action combinee de la chaleur et de la pres- 
sion, on" obtient sur le tissu, apres separation du papier et du tis- 
su, un motif monochrome de couleur magenta. 
40 2 erne transfert 
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Sur ung. deuxieme feuille substrat. provisoire siliconee prepa- 
ree comme precedemment, on applique une couche ayant la composition 



suivante : 

EtOH . ......... 123 g 

5 ' Acide p-toluene sulfonique 4 g 

Saccharine 7,5 g 

Thiouree 2,5 g 

ZnCl 2 i 0,8 g 

Acetone 62 g 

10 Ethylcellulose N-100 (10% EtOH Acetone) 50 g 

K 560 (Roliner) 3,3 g 

12- 

^rpholiiio-4-<iietho^-2,5-benzenediazonium ZnCl, 2,5 g 



On seche cette couche puis on 1 ' irradie apres lui avoir appli- 
que un positif de selection pour le cyan dans les memes conditions 
15 que pour le premier transfert. 

On place ensuite la face irradiee de cette feuille substrat 
provisoire en superposition exacte a 1 1 aide de reperes sur le motif 
monochrome magenta obtenu lors du premier transfert. L 1 ensemble subit * 
.1' action combinee de la chaleur et de la pression de la presse trans- 
20 fert ELNA PRESS 622 chauffee a 170°C pendant quarante secondes. 

On ouvre la presse, on separe le papier du tissu et on obtient 
un motif ayant du magenta, du cyan et du bleu (magenta +. cyan) . 
3 erne transfert : 

Sur une troisieme feuille substrat provisoire siliconee prepa- 
25 ree comme precedemmeht , on depose une couche ayant la composition 



suivante : 

EtOH 123 g 

Acide p-toluene sulfonique 4 g 

Saccharine 7,5 g 

30 Thiouree 2,5 g 

ZnCl 2 0,8 g 

Acetone - 62 g 

Ethylcellulose N-lOO (10% EtOH, Acetone) 50 g 

Acetoacetyl-benzylamide 3,3 g 

35 • p-diazo diethyl aniline BF, 2,5 g 



Apres avoir seche cette couche, on place en contact avec cette 
face enduite, un positif de selection pour le jaune. On irradie sous 
ultraviolet dans les memes conditions que pour le premier transfert. 
On place ensuite cette face irradiee en superposition exacte al'ai- 
40 de de reperes sur le motif obtenu apres les deux premiers transferts. 
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L f ensemble est place dans la presse trans fert , ELNA PRESS 622 a 
170 0 C,et subit 1' action combinee de la chaleur et de la pression 
pendant quarante secondes . On ouvre la presse et on separe le pa- 
pier du tissu afin d'obtenir 1 ' image en couleur definitive. 
5 Conune on le voit, dans tous les cas, la generation de la cou- 

leur s'effectue sous l f effet de la chaleur et non pas uniquement sous 
celui des radiations. En d'autres termes, contrairement aux proce- 
d£s de trans fert thermique oomrrercialises a ce jour, on ne trans fere pas a la . 
chaleur un motif pre-existant, mais on forme le motif colore in-situ, 
lO lors de ce trans fert thermique d'une image potentielle obtenue par 
une irradiation prealable. 

. Le procede selon 1' invention presente de nombreux avantages. 
On peut citer ; 

- pas de lavage, de rin$age ou de sechage, 

15 - investissement reduit. puisque l'on fait appel I du materiel 

classique, 

- procede rapide ne necessitant pas un personnel specialise, 

- possibilites de realiser des petites series et de preparer 
les supports de transfert par avance f 

20 - zone impressionnee souple et conservant un toucher textile r 

- transfert possible quelle que soit l'etoffe utilisee, 

- grande definition de 1 1 image obtenue (la resolution du gene- 
rateur de couleur est moleculaire) . 

Ce proc§de d 1 impression peut done trouver de nombreuses applica- 
25 tions, notamment pour l f impression de matieres textiles telles que 
des etoffes ou des articles confectiennes. 



30 
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1/ Procede d» impression par transfert thermique, du type dans 
lequel on met en contact sur une feuille substrat provisoire une 
5 couche d'une composition de colorants, puis on met en contact cette 
couche centre la surface a impressionner et on soumet 1 'ensemble 
3 1' action combinee de la chaleur et de la pression, caracterisS 
en ce que : 

- on applique sur ladite feuille substrat provisoire une cou- 
10 che d f une composition contenant au moins un sel de diazonium, un 

- agent coupleur et un catalyseur de couplage, 

- on expose, selon-une image appropriee, cette couche 3 la lu- 
miere de maniere a detruire le sel de diazonium dans les zones ir- 
radiees, 

15 - puis, on applique la couche irradiee supportee par la feuille 

substrat contre la surface a impressionner, 

- ensuite, on soumet 1' ensemble a 1' action combinee de la cha- 
leur et de la pression, de maniere a catalyser le couplage du sel 
de diazonium avec 1' agent coupleur et a transferer 1' image ainsi 

20 revelee sur la surface S impressionner, 

- et enfin, on separe la feuille substrat de la surface S impres- 
sionner. 

2/ Procede selon revendication 1, caracterise en ce que les 
catalyseurs de couplage sont choisis dans le groupe constitue par 
25 la saccharine, la dicyandiamide, I'acetone semicarbazone, la succinhy- 
drazide et les oxydes metalliques semi-conducteurs . 

3/ Procede selon 1 1 une des revendications 1 et 2, caracterise 
en ce que la composition contient en outre un agent de transfert 
destine § faciliter le passage de 1' image depuis la feuille substrat 
30 sur la surface a impressionner, choisi dans le groupe des resines 
a base de silicone et le stearochlorure de chrome. 

4/ Procede selon l'une des revendications 1, a 3, caracterise 
en ce que la composition contient en outre au moins l'un des elements 
choisis dans le groupe constitue par : 
35 . " les agents complexants du colorant forme, 

- les agents destines a ajuster le pH de la composition, 

- les agents mouillants, 

- les agents degageant une base sous I'effet de la chaleur. 
5/ Procede selon 1 1 une des revendications 13 4, caracterise 

40 en ce que 1' exposition £ la lumiere s'effectue par contact de la 
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couche de composition avec un film. 

6/ Precede selon l'une des revendications 1 a 4, caracterise 
en ce que l f exposition a la lumiere s'effectue par projection a tra- 
vers un original. 

5 7/ Procede selon l'une des revendications 1 a 6 pour * 1 1 impres- 

sion trichrome, caracterise en.ee que la composition renferme au 
moins .un sel de diazonium, des pigments coupleurs sensibilises a 
trois couleurs f ondamentales et au moins un catalyseur de couplage 
et en ce que l'on effectue une seule exposition a la lumiere blanche 
lO selon une image trichrome, puis ensuite une exposition uniforme aux 
ultraviolets de maniere a stabiliser l'image. 

8/ Etoffes textiles, articles conf ectionnes caracterises en 
ce qu f ils ont ete impressionnes par le procede selon l'une des reven- 
dications 1 a 7. 



